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korre i vormige toestand als implantatie-materiaal gepresenteerd. Ze kun- 
nen bijvoorbeeld met: behulp van een naaldloze spuit samen met water of 
een fysiologiscbe zoutoplossing in bet op te vullen gat in bet bot- of 
tandweefsel worden aangebracbt. 

Een nadeel van dit. bekende implantatie-materiaal is echter , 
dat de korrels zowel tijdens de applicatie als naderhand moeilijk op 
bun bestemde plaats kunnen worden gehouden - Een significant deel van de 
korrels stroomt weg, komt op verkeerde plaatsen terecht en kan daar 
later problemen veroorzaken- De bantering van bet bekende implantatie- 
materiaaJL is dan ook las tig en om de korrels na applicatie op bun be- 
stemde plaats te bouden moeten. bij zondere maatregelen worden getrof f en , 
zoals bet gebruik van een afdekking over bet bebandelde bot- of tand- 
weef seldef ect» Bovendien kunnen met deze bekende implantatie-materialen 
slecbts betrek3clijk kleine ruimtes worden opgevuld. 

De uitvinding verschaft nu een werkwi j ze van de in de aanhef 
vermelde soort. die deze nadelen qpbeft en gekenmerkt wordt doordat een 
poedervormig materiaal , dat korrels van bioactief keramisch biomateriaal 
met een korrelgrootte van ten minste 200 yum en calciumsulfaat omvat, 
met bebulp van water, waarbij zicb in bet poedervormige materiaal en/of 
in bet water verder een water-oplosbaar alginaatzout en een water-oplos- 
baar fosfaatzout bevinden, tot een pasta wordt aangemaakt. 

De werkwi jze volgens de uitvinding leidt tot een past ens 
implantati e-mater iaa 1. , dat gedurende enkele minuten verwerkbaar is en 
na verloop van tijd uithaxdt. Voor de pasteuze consistentie direkt na 
bet mengen van bet poedervormige materiaal met de waterboudende vioei- 
stof en de latere harde consistentie zijn cbemiscbe reacties tussen bet 
water-oplosbare alginaatzout, bet water-oplosbare fosfaatzout en bet 
calciumsulfaat in waterig milieu verantwoordelijk. Van deze reacties is 
reeds eerder gebruik. gemaakt bij bet bereiden van af drukmaterialen, dat 
wil zeggen materialen waarmee nauwkeurige negatieven van tanden en kie- 
zen kunnen worden verkregen (zie Peyton et al, Restorative Dental 
Materials, 4de editie, C.V. Mosby Co., U.S-A., (1971), biz* 187-191). 
De harding is een gevolg van de reactie in water tussen bet water -^oplos- 
bare algi^aatze; £:Taet ^ calciumsulfaat, waarbij een gel van calcium- 
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alginaat wordt gevormd. 0m voldoende tijd voor verwerking te verzefceren 
is .een wateir-op losbaar fosfaatzout aanwezig, dat de calciumionen invangt 
onder vorming van calciumfosfaat. Pas wanneer de fosfaationen zijn ver- 
bruikt kan daarna de gelvormende reactie tussen het water-op losbare algi- 
naatzout en de resterende hoeveelheid calciumionen aanvangen. 

Bekende af drukmaterialen bevatten doorgaans ook vulstoff en om een goed 
hanteerbare consistentie te verkrijgen. Een gebruikelijke vulstof is bij- 
voorbeeld calciumcarbonaat. Teneinde echter een nauwkeurige, fijn gedetail- 
leerde afdruk mogelijk te maken wordt zeer fijne vulstof toegepast, met 
deeltjesgrootten van ten hoogste 20 a 30 /U m, liever nog ten hoogste S a" 10 /U m. 
Wat de samenstelling van het implantatiemateriaal volgens de ultvinding be- 
treft, onderscheidt dit zich ten minste van bekende afdrukmaterialen door 
de aanwezigheid van korrels met afmetingen -van ten minste 200^um. 

Hfet heeft volgens de ultvinding de. voorkeur dat korrels van bioactief 
15 keramisch biomateriaal met een korrelgrootte van ten minste 250/um warden 
toegepast. Een grotere deeltjesgrootte impliceert grotere ruimtes tussen de 
individuele korrels, welke tussenruimtes ook wel microporien worden genoemd 
(zie X. de Groot in Ceramics in Surgery, ed. P. Vincenzini", 1983 , Elsevier 
Scientific Publishing company, Amsterdam, biz. 79-90) , en is bevorderlijk 
voor Ingroel van bot- en tandweefsel. Te kleine korrels, d.w.z. kleiner dan 
200 / um ' zouden botingroei belemmeren en zijn daarom voor gebruik in implan- 
tatiemateriaal nlet geschikt. Een praktische bovengrens voor de deeltjes- 
grootte is ongeveer 4 mm, hoe wel grotere deeltjes ook bruikbaar zijn. 

Wat de samenstelling van bet implantatiemateriaal volgens de ultvinding 
betreft, heeft het de voorkeur dat 50-95 gew.% van de droge stof wordt ge- 
vormd door korrels van bioactief keramisch biomateriaal, 1-20 gew.% door 
water-oplosbaar alginaatzout, 2-15 gew.% door calclumsulfaat (als halfhydraat) , 
en 0,1-5 gew.% door water-oplosbaar fosfaatzout. 

Cm een gemakkelijke hanteerbare pasteuze consistentie te verkrijgen 
heeft het de voorkeur dat. 30-50 ml water pp 100 gram droge stof wordt toege- 
past. Kleinere in grotere hoeveelheden, bijv. 20 ml of 60 ml 'water op 100 
gram droge stof, zijn echter nog goed bruikbaar. 

In beginsel kunnen zowel het water-oplosbare alginaatzout als 
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het water-oplosbare fosfaatzout zich i„ rtfl , 

vinden poedervormige component be- 

vinden, terwijl de waterhoudende. vloei stor ^ ^ bestaat . ^ ^ 

Id L reaC " e3 " ^ ^ ~~ -~t dan wel 

slechts e& van genoemde water-oplosbare zouten. zich in de poedervo^i 
cogent bevindt, terwijl de ^ ^ ^ J*,^™ 

vl , w g *ateriaal en het water-oplosbare fosfaatzout 

via- het water worden toegevoerd. »«zout 

10 vo» ^ m0geli:)khedei1 ' met van een uitvoerings- 

ZZLTZ ZlCh bSide — * -t water J^Z, 

worden echter door de uitvinding omvat. 

in het hi/" 7 ter - 9Pl ° Sbare ZOUt - ^» Md voorfceur alkaXi^taalzouten 
in het bijzonder het natrium- of kaliuazout ' 

*e*bs, ri ..rd, in a-*«. tijd «=rd t d. tf^. _ 
i het hot- o# - t»na»ee£,.l, zodat een TOlaaakte opmlltD ^ 

e «» ingebrachte prothesa. . 
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zout bevinden. 

Zoals eerder in verband met de werkwijze volgens de uitvindiag 
is opgeaerkt, heeft bet de voorkeur dat de poedervormige con£>onent kor- 
rels van bioactief keramisch biomateriaal met een korrelgrootte van ten 
5 minste 250 ^um bevat; dat 50 - 90 gew.% van de droge stof wordt gevormd 
door korrels van bioactief keramisch. biomateriaal, 1-20 gew.% door 
water-oplosbaar alginaatzout, 2-15 gew.% door calciumsulfaat (als 
halfhydraat) , en 0,1 - 5 gew.% door water-oplosbaar fosfaatzout? dat 
bet water-oplosbare alginaatzout .zich in de poedervormige component en 
10 bet water-oplosbare fosfaatzout zich in de waterboudende vloeistof be- 
vinden? en dat 30 - 50 ml water op 100 gram droge stof aanwezig is. 

De uitvinding zal tbans aan de hand van enkele voorbeelden 
nader worden toegelicbt. 

15 Voorbeeld I 

Men bereidde een poedervormig materiaal, bestaande uit 6 gram 
kaliumalginaat , 90 gram apatietkorrels met een deeltjesgrootte van 
250 - 350 /urn, 0,8 gram kaliumfosfaat en 4 gram calciumsulfaat dihydraat- 
20 Dit poedervormige materiaal werd door schudden vermengd met 40 ml water, • 
waarbij een goed verwerkbare pasta werd verkregen. 

Voorbeeld II 

25 Hen bereidde een poedervormig mat er iaa l , besta an d e uit 6 gram 

kaliumalginaat, 90 gram calciumcaxbonaatkorrels met. een deeltjesgrootte 
van 250 - 350 /urn, en 4 gram calciumsulfaat dihydraat. Men vermengde 
dit poedervormige materiaal door schudden met 40 gram van een waterige 
oplossing van 0,2 % kaliumfosfaat, waarbij een goed verwerkbare pasta 

30 werd verkregen • 

Voorbeeld IH 

. ^..*r™,*-^ssa : >^^aidde een poedervormig materiaal, bstaande uit 8 granir™"- 

kaliumalginaat , 70 gram B-whitlockietkorrels met een deeltjesgrootte van 

35 2-4 mm, 0,6 gram kaliumfosfaat en 3 gram calclumfmlfaatd-fhydraat. Dit 
poedervormige materiaal werd door schudden vermengd met 40 ml water, 
w a a r bij een goed verwerkbare pasta werd verkregen. 
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1. Werkwijze voor het beraiden van een implantatie-materiaal op 

basis van korrelvormig bioactief keramisch biomaterlaal, net het ken- 
merk, dat een poedervonnig materiaal, dat korrels van bioactief kera- 
misch biomaterlaal met een korrelgrootte van ten minste 200 /urn en 
calciisnsulfaat omvat, met behulp van water, waarbij zich in bet poeder- 
vonnige materiaal en/of in het water verder een water-oplosbaar alginaat- 
zout en een water-oplosbaax fosfaatzout bevinden, tot een pasta wordt 
aangemaakt. 

2- Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat korrels 

van bioactief keramisch biomaterlaal met een korrelgrootte van ten min- 
ste 250 /urn worden toegepast. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat 

50 - 95 gew:% van de droge stof wordt gevormd door korrels van bioactief 
keramisch biomaterlaal, 1 - 20 gew.a door water-oplosbaar alginaat- 
zout, 2-15 gev.% door calciumsnlfaat (als halfhydraat) , en 0,1 - 5 gew.% 
door water-oplosbaar fosfaatzout. 

4- Werkwijze volgens een of meer van de conclusies 1- 3, met 

het kenmerk, dat het water^oplosbare alginaatzout via het poedervormige 
materiaal en het water-oplosbaxe fosfaatzout via het water worden toe- 
20 gevoerd. 

5. Werkwijze volgens een of meer van de conclusies 1 - 4, met 
het kenmerk, dat 30 - 50 ml water op 100 gram, droge stof wordt toege- 
past. 

6. Tweecomponentenpakket voor het bereiden van een implantatie- 
materlaal, bestaande uit een poedervormige component en een waterhouden- 
de vloeistof , waarbij de poedervormige component korrels van bioactief 
keramisch biomaterlaal met een korrelgrootte van ten minste 200 /U m en 
calciumsulfaat omvat, en waarbij zich in de poedervormige component 
en/of in de waterhoudende, vloeistof een water-oplosbaar alginaatzout 
ea een water-oplosbaar fosfaatzout bevinden. " ' " " " 
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7* aVeecoa£>onentenpafcket volgens conclusie 6, met het kenmerk, 

dat de poedervormige component korrels van bioactief keramisch biomate- 
riaal met een korrelgrootte van ten minsta 250 /um bavat. 
8* Tweeconqponentenpakket volgens conclusie 6 of 7, met het ken- 

5 merk, dat SO - 95 gew.% van de droge stof. wordt gevormd door korrels 
van bioactief keramisch. biomateriaal, 1-20 gew.% door water-oplosbaar 
alginaatzout, 2-15 gew.% door calciumsulfaat (als halfhydraat) , en 
0 r l - 5 gew.% door water-oplosbaar fosfaatzout. 

9. Tweecomponentenpakket volgens een of meer van de conclusies 

10 6 - 8 r met het kenmerk, dat het water-oplosbare alginaatzout zich in de 
poedervormige. conponent en het water-oplosbare fosfaatzout zich in de 
waterhoudende vloeistof bevinden. 

10- Tweecon5>onentenpakket. volgens een of meer van de conclusies 

6-9, met het kenmerk, dat 30 - 50 ml water op 100 gram droge stof 
15 aanwezig is. 
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